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Abstract of EP0693538 

Novel anionic azo dye mixts. contain at least one mono- or di-s-triazinyl dis- to tetrakis-azo dye of formula 
(I) and at least one di-s-triazinyl tetrakis- to octakis-azo dye of formula (II). The individual dyes (I) and (II) 
are also new cpds. R<1>-R<6> = H or 1-4C alkyi; B<1>, B<2> = aliphatic or aromatic bridging gp.; A<1>- 
A<6> = residue of a mono- or disazo dye or a metal complex azo dye; n = 0 or 1 ; Y<1>,Y<2> = -NR<7>- 
E<1>-NR<8>R<8>\ -NR<7>-E<1>-Pip-R<8>, -NR<7>-E<1>-morpholino, -Pip-R<8> or -Pip-E<1>- 
NR<8>R<8>'; Pip = piperazine-1,4-diyl; R<7>,R<8>,R<8>' = H or opt. substd. 1-8C alkyI; E<1> = 2-8C 
alkylene (opt. substd. and opt. interrupted by one or more O; or 5-7C cycloalkylene, (5-7C)cycloalkylene- 
(1-8C) alkylene or (1-8C)alkylene-(5-7C)cycloalky!ene (all opt. substd.). 
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Beschrelbung 

[0001] Die voiiiegende Erfindung betrifTt neue Azofarbstoffe, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwen- 
dung zum Farben und Bedrucken von Fasermaterlalien, insbesondere von textilen Fasermateriallen. 
5 [0002] Die der vorliegenden Erfindung zugrunde iiegende Aufgabe war es, Farbstoffe zu finden, welche zum Farben 
von stickstoffhaittgen und hydroxygruppenhaitigen Fasermaterlalien, insbesondere von cellulosischen Fasermateria- 
llen, geeignet sind, gute Echtheitseigenschaften aufweisen und hochtemperaturstabli sind. 
Aus der EP-A-0 548 014 sind anionische Farbstoffe bekannt, welche einen durch Morpholino substituierten s-Trlazin- 
rest enthalten. 

10 [0003] Es wurde nun gefunden, dass die nachstehenden Azofarbstoffe diesen Anforderungen genugen. 
[0004] Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind anionische Sdurefarbstoffe der Formel 



IS 



20 



N-A J- 



X. 



■N Ag 



(1) 



worin 

25 und R2 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Ci-C4-Alkyl bedeuten, 

ein Bruckenglled der Fonmel 



30 



-NRg-Eg-NR^o- 



(5a), 



35 



■N N- 



(5b). 



40 



N N-E3— N 



11 



(5c). 



45 



50 



12 




1^10 

N — 



(5d), 



55 



2 



Oder 




worin 

Rg, R^o ^11 unabhangig voneinander Wasserstoff Oder gegebenenfails durch Hydroxy Oder Ci-C4-Alkoxy 
substituiertes C^-Cs-Alkyl sind, 

R^2 unabhangig voneinander fur Wasserstoff, C^-C4'Altcyl, C^-C^-Alkoxy, C2-C4-Alkanoylamino, l-talogen, 

Sulfo Oder Carboxy stehen und 

E2 und E3 unabhangig voneinander gegebenenfails durch Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substituiertes und gegebe- 
nenfails durch eine oder mehrere Gruppen -O- unterbrochenes C2-C3-Alkylen oder gegebenenfails im Cycloai- 
kylring durch Ci-C4-Alkyl substituiertes Cg-Cy-Cycloalkyien, Cs-Cy-Cycloalkylen-C^-Ce-Aikylen oder Ci-Ca-Aiky- 
len-Cs-Cy-Cycloall^len sind, 

A^ und A2 unabhangig voneinander der Rest der Fomriel 



3 



I 




worin R13, R-|4, und Rig unabhangig voneinander Wasserstoff, Sulfo, Carboxy, Carbamoyl, Halogen, Cyano, 
Ureido, unsubstltulertes Oder durch Hydroxy substitulertes Ci-C4-Alkyl Oder Ci-C4-AII<oxy, Oder unsubstltuiertes 
Oder Im Alkylteil durch Hydroxy oder Ci-C4-Alkoxy substitulertes C2-C4-Alkanoylamino bedeuten; 

30 

O Cu 



35 




worin R^y, R^g und R^g die oben fur R^g, R14, R^g und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 



45 



50 




worin RgQi ^21* ^22* ^23 ^24 ^^^^ ^u* ^15 ^16 angegebenen Bedeutungen haben; 



4 



5 




wohn R25 und Rge die oben fur R^3, R^4, R^g und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 



15 



20 




(11), 



worin R27 Wasserstoff, gegebenenfads durch Hydroxy oder C^-C4-AII<oxy substitulertes C2-Ce-Alkanoyl, Oder ge- 
25 gebenenfalls im Phenylring durch Ci-C^-Alkyl, Ci-C4-A!koxy, C2-C4-Alkanoylamino, Sulfo, Carboxy, Halogen, Cy- 

ano Oder Ureido substitulertes Phenyl oder Benzoyl 1st, und Rgg und R29 die oben fur R13, R14, R15 und R^g 
angegebenen Bedeutungen haben; 



30 



35 




40 

worin R30 und R31 die oben fiir R^3, R^4, R^s und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 




worin R32 und R33 die oben fur R^3, R14, R^s und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 
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10 



HOgS 




N = N — e 




(W), 



worin R34, R35, Rgg und R37 die oben fiir R^g, R14, R^g und R^g angegebenen Bedeutungen haben; oder 



15 



20 



HO3S 




(15), 



25 



worin Rgg, R39, R4Q, R4^, R42 und R43 die oben fiir R^g, R^^, R^g und R^g angegebenen Bedeutungen liaben 
n die Zahl 0 oder 1 ist, und 

Yi und Y2 unabhangig voneinander einen Rest der Fomnel 



30 



■N — Et— N 



(3a) 



Oder 



35 



40 




(3e) 



45 



50 



bedeuten, wobei 

R7 Wasserstoff oder ein unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Ci-C4-Ali<oxy, Halogen, Amino oder Sulfate substi- 

tuiertes Ci-Cg-AlkyI ist, 

R3 und Rg' Wasserstoff sind und 

gegebenenfalls substituiertes und gegebenenfalis durch eine oder mehrere Gruppen -O-unterbrociienes C2- 
Cg-Alkylen oder gegebenenfalls substituiertes Cg-Cy-Cycloalkyjen, C5-C7-Cycloallcylen-Ci-Cg-Alicylen oder C^- 
Ce-Alltylen-Cs-Cy-Cycioalkylen ist. 



[0005] Als Ci-C4-A!lcyl kommen fur R^ und R2 z.B. Methyl, Athyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, sek. -Butyl, tert.-Butyl oder 
Isobutyl, Insbesondere Methyl oder Aethyl, vorzugsweise Methyl, in Betracht. 
[0006] Bevorzugt sInd R^ und Wasserstoff, Methyl oder Aethyl, insbesondere Wasserstoff. 
[0007] Als Ci-CQ-AlkyI komnnen fiir R7 z.B. Methyl, Athyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, sek.-Butyl, tert.-Butyl, Isobutyl, 
^ Oder geradkettiges oder verzweigtes Pentyl, Hexyl, Heptyl oder Octyt in Betracht. Der Rest R7 in der Bedeutung als 
C^Cs-Alkyl kann z.B. durch Hydroxy, C<|-C4-Alkoxy, Halogen, Amino oder Sulfate, insbesondere durch Hydroxy, C^- 
C4-Alkoxy Oder Amino, wettersubstituiert sein. 

[0008] Bevorzugt ist R7 Wasserstoff oder gegebenenfalls durch Hydroxy. Ci-C4-Alkoxy Oder Amino substituiertes 
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Ci-C4-Alkyl. 

[0009] Der Rest in der Bedeutung als C2-C8'Alkylen kann durch eine Oder mehrere Gruppen -O-, insbesondere 
durch eine bis drei und vorzugsweise durch eine oder zwei Gruppen -0-, unterbrochen sein. Bevorzugt sind die nicht 
durch eine Gnjppe -O- unterbrochenen Reste. Als mogliche Substltuenten fiir den Rest in der Bedeutung als Cg- 
5 CQ-AII<ylen seien beispielsweise Hydroxy, Ci-C4-Alkoxy, Halogen, Amino oder Sulfate, insbesondere Hydroxy oder C^- 
C4-Alkoxy, genannt. Als Beispiele fursolche Cg-Ca-Alkylenreste seien 1 ,2-AethyIen, 1 ,2-Propylen, 1 ,3-Propylen sowie 
in 2-Stellung durch Hydroxy substituiertes 1 ,3-Propyfen genannt. 
[0010] Der Rest in der Bedeutung als Cg-Cy-Cycloalkylen, 

Cg-Cy-Cycloalkylen-Ci-Ce-Alkylen oder Ci-CQ-Alkylen-Cs-Cy-Cycloalkylen kann im Alkylenrest z.B. durch Hydroxy 
10 Oder Ci-C4-Alkoxy und im Cycloalkylring z.B, durch C^-C4-Alkyl, insbesondere durch Methyl, substituiert sein. Unter 
CycloalkyI wird hierbei Insbesondere Cyclohexyl verstanden. Als Cs-Cy-Cycloalkylen-Ci-CQ-Alkylen und C^-Cg-Alky- 
len-Cg-Cy-Cycloaikylen kommen insbesondere Cyclohexylen-methylen und Methylen-cyclohexylen in Betracht, wel- 
che im Cyclohexylring durch C^-C4-Alkyl substituiert sein konnen. 

[0011] Bevorzugt handelt es sich bei dem Rest E^ um C2-C8-Alkylen, fOr wetehes die oben angegebenen Bedeu- 
'5 tungen und Bevorzugungen gelten. 

[0012] Die Reste und Y2 haben bevorzugt identlsche Bedeutungen. 

[0013] R9, R^o und R^^ sind vorzugsweise Wasserstoff, Methyl oder Aethyl, insbesondere Wasserstoff. 

[0014] R^2 ^^12 vorzugsweise Wasserstoff oder Sulfo. In dem Bruckenglied der Forniel (5h) bedeuten R^g 

und R12' bevorzugt Sulfo. 

20 [0015] Die Reste E2 und E3 In der Bedeutung als Cg-CQ-Alkylen konnen durch eine oder mehrere Gruppen -0-, 
insbesondere durch eine bis drei und vorzugsweise durch eine oderzwel Gruppen -0-, unterbrochen sein. Bevorzugt 
sind die nicht durch eine Gruppe -O-unterbrochenen Reste. Als mogliche Substltuenten fur den die Reste Eg und E3 
in der Bedeutung als Cg^Cg-Alkylen seien beispielsweise Hydroxy, C^-C4-Alkoxy, Halogen, Amino oder Sulfato, insbe- 
sondere Hydroxy Oder Ci-C4-A(koxy, genannt. Als Beispiele fiir solcheCg-Ca-Alkylenreste seien 1 ,2-Aethylen, 1 ,2-Pro- 

25 pylen, 1 ,3-Propylen, In 2-Stellung durch Hydroxy substituiertes 1 ,3-Propylen sowIe der Rest der Formel -(CH2)3-0- 
(CH2)4-0-(CH2)3- genannt. 

[0016] Die Reste Eg und E3 in der Bedeutung als Cs-Cy-Cycloalkylen, 

C5-C7-Cycloalkylen-C^-C8-Alkylen oder C^-Cg-Alkylen-Cg-Cy-Cycloaikylen konnen im Alkylenrest z.B. durch Hydroxy 
Oder C^-C4-Alkoxy und Im Cycloalkylring z.B. durch C^-C4-Alkyl, insbesondere durch Methyl, substituiert sein. Unter 
30 CycloalkyI wird hierbei insbesondere Cyclohexyl verstanden. Als Cs-Cy-Cycloalkylen-C^-Cg-Alkylen und C^-Cg-Alky- 
len-Cs-Cy-Cycloalkylen kommen Insbesondere Cyclohexylen-methylen und Methylen-cyclchexylen In Betracht, wel- 
che im Cyclohexylring durch Ci-C4-Alkyl substituiert sein konnen. 

[0017] Bevorzugt handelt es sich bei den Resten E2 und E3 um Cg-Cg-Alkylen, fur welches die oben angegebenen 
Bedeutungen und Bevorzugungen gelten. 
3$ [0018] Als Bruckenglied B^ist ein der Fonnein (5a), (5b), (5c) und (5h), insbesondere die der Fomieln (5a), (5b) und 
(5c), besonders bevorzugt. 

[0019] Als Reste der Formel (7) sind solche bevorzugt, worin R13, R14, R^s und R^g unabhangig voneinander Was- 
serstoff, Sulfo, Carboxy, C^-C4-Alkyl oder Ci-C4-Alkoxy bedeuten. 

[0020] Als Reste der Fomriel (8) sind solche bevorzugt, worin R^y, R^g und R^g Wasserstoff oder Sulfo bedeuten, 
40 wobei vorzugsweise mindestens einer dieser Substituenten Sulfo 1st. 

[0021] Als Reste der Formel (9) sind solche bevorzugt, worin RgQ, R21. ^22' ^23 ""^ ^24 Wasserstoff Oder Sulfo 
bedeuten, wobei vorzugsweise mindestens einer dieser Substituenten Sulfo ist. 

[0022] Als Reste der Fonnei (10) sind solche bevorzugt, worin R25 und R2g Wasserstoff, Sulfo oder unsubstituiertes 
Oder durch Hydroxy substituiertes C^-C4-Alkyl oder C^-C4-Alkoxy bedeuten. 
45 [0023] Als Reste der Formel (1 1 ) sind solche bevorzugt, worin Rgy gegebenenfatis Im Phenylring durch Ci-C4-Alkyl, 
C^-C4-Alkoxy, C2-C4-Alkanoylamino, Sulfo, Carboxy, Halogen, Cyano oder Ureido substituiertes Benzoyl ist, und R2g 
und R29 Wasserstoff oder Sulfo bedeuten. 

[0024] Als Reste der Fennel (12) sind solche bevorzugt, worin R30 und R31 Wasserstoff oder Sulfo bedeuten. 
[0025] Als Reste der Formel (13) sind solche bevorzugt, worin R32 und R33 Wasserstoff, Sulfo, C^-C4-Alkyl oder C^- 
so C4-Alkoxy bedeuten. 

[0026] Als Reste der Fomnel (14) sind solche bevorzugt, worin R34. R35, H2B ^37 Wasserstoff, C^-C4-Alkyl, C^- 
C4-Alkoxy Oder C2-C4-Alkanoylamino bedeuten. 

[0027] Als Reste der Formel (15) sind solche bevorzugt, worin R3Q, Rqq, R4Q, R4^, R42 und R43 Wasserstoff, C^-C^- 
Alkyl, C.|-C4-Atkoxy oder C2-C4-Alkanoylamino bedeuten. Vorzugsweise bedeutet hierbei einer der Reste und R4^ 
55 Sulfo. 

[0028] Besonders bevorzugt als Reste A^ und A2 sind solche der Formein (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) und (14), 
vorzugsweise Reste der Fonnein (6), (7), (9), (11), (12) und (14), insbesondere der Rest der Formel (6) oder (7). 
[0029] In den Farbstoffen der Fomnel (1) haben die Reste A^ und Ag bevorzugt Identlsche Bedeutungen. 
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[0030] Bevorzugt is n die Zahl 0. 

[0031] Bevorzugt stnd Farbstoffe der Formel (1), worin und R2 Wasserstoff Oder C^-C4-Alkyl, insbesondere Was- 
serstoff , sind, ein BrOckenglied der Formein (5a) bis (5h) ist, und A2 Reste der Fomnein (6) bis (1 5). insbesondere 
seiche der Fonneln (6), (7). (8). (9), (1 0), (11), (12) und (14), vorzugsweise solche der Formein (6), (7). (9), (11), (12) 
und (14) sind, R7 Wasserstoff oder gegebenenfalls durch Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substitulertes Ci-C4-Alkyl ist und 
Ei gegebenenfails durch Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substitulertes Cg-Cs-Aikyien ist. Fur die Reste A^ und Ag sind 
hierbei soiche der Formei (6) oder (7) von besonderem interesse. Vorzugsweise haben A^ und Ag identische Bedeu- 
tungen. n ist insbesondere die Zahl 0. 

[0032] Besonders bevorzugt als Farbstoffe der Foimel (1), worin n die Zahl 0 ist, sind solche, worin R^ und Rg 
Wasserstoff sind, A^ und Ag Reste der Fonneln (7), (8), (9), (10), (11), (12) und (14), vorzugsweise solche der Formein 
(7), (9), (11), (12) und (14) und insbesondere solche der Fonnel (7) sind, R7 Wasserstoff oder gegebenenfalls durch 
Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substitulertes Ci-C4-Alkyi ist und gegebenenfalls durch Hydroxy oder Ci-C4-Alkoxy 
substitulertes Cg-Cg-Alkyien Ist. wobei die Reste A^ und Ag Identische Bedeutungen haben. 
[0033] Ganz besonders bevorzugt als Farbstoffe der Fomnel (1), worin n die Zahl 0 ist, sind solche, worin A^ und Ag 
Reste der Formel (7), insbesondere Reste der Formel 




sind. Hierbei gelten fur R^, R2 und Y-i die oben genannten Bedeutungen und Bevorzugungen. Vorzugsweise sind 
hierbei R^ und Rg Wasserstoff. ist hierbei vorzugsweise ein Rest der Formel (3a), worin R7 insbesondere Wasserstoff 
und Insbesondere gegebenenfalls durch Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substitulertes Cg-Ca-Alkylen Ist Bevorzugt Ist 
E^ hierbei Cg-Cg-Alkyien, insbesondere Propylen. 

[0034] Ganz besonders bevorzugt als Farbstoffe der Fonmel (1), worin n die Zahl 1 Ist, sind solche, worin A^ und Ag 
Reste der Formel (6), insbesondere Reste der Formei 




sind. Hierbei gelten fur R^, Rg, B^, und Yg die oben genannten Bedeutungen und Bevorzugungen. Vorzugsweise 
sind hierbei R^ und Rg Wasserstoff. Y^ und Yg sind hierbei vorzugsweise Reste der Formel (3e), worin Rq und Re' 
Wasserstoff und insbesondere gegebenenfalls durch Hydroxy oder Ci-C4-Alkoxy substitulertes Cg-Ce-Alkylen ist. 
Bevorzugt ist E.| hierbei Cg-Cg-Alkyien, insbesondere Athylen. B^ ist hierbei vorzugsweise ein Rest der Fonnel (5d), 
wobei Rg, R^g und R^g insbesondere Wasserstoff bedeuten. Die Amtnogruppen des Restes der Formel (5d) stehen 
bevorzugt In para-Stellung zuelnander. 

[0035] Eine weitere Gruppe von interessanten Farbstoffen der Formel (1) bilden die Farbstoffe der Fomriel (la), 
wobei fur R^, Rg, X^, A^ und Ag die unter Formel (1a) angegebenen Bedeutungen und Bevorzugungen gelten. 
[0036] EInen weiteren Gegenstand der voriiegenden Erfindung stellen Verfahren zur Herstellung der Fari3Stoffe der 
Formel (1) dar. 

[0037] Das Verfahren zur Herstellung von anionischen SaurefartDStoffen der Formel (1), worin n die Zahl 0 ist, Ist 
dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Formel 
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5 




(18) 



10 



mit einer Verblndung der Formel 



Ai-NHR^ 



(19a), 



15 



einer Verbindung der Formel 



Aa-NHRg 



(19b) 



20 



und einer Verbindung der Fonnel 



(20a) 



umsetzt, worin A^, A2, Rf, R2 und Y-j jeweils die unter Formel (1) angegebenen Bedeutungen haben und Z Halogen, 
vorzugsweise Chlor, bedeutet. 

[0038] Vorzugsweise setzt man die Trihalogenotriazinverbindung der Fonnel (18) zunachst mit In etwa stochlome- 
trlschen Mengen einer Aminoazoverblndung der Fonnel (1 9a) bel einer Temperatur von -5 bis 20*C, vorzugsweise 0 
bis 5**C um, wobei der pH-Wert durch Zugabe geelgneter Basen, z.B. Alkalimetallbasen wie Lithium-, Natrium- oder 
Kaliumhydroxid oder -carbonat, neutral bis sauer, vorzugsweise bei 2 bis 7, Insbesondere 2 bis 4, gehalten wird. 2u 
dem erhaltenen Reaktionsgemisch werden zweckmassigerweise in etwa stochiometrlsche Mengen einer Aminoazo- 
verblndung der Fonnel (19b) gegeben und diese bel leicht erhohter Temperatur, vorzugsweise bei 30 bis 60^C und 
einem neutralen bis leicht sauren pH-Wert, der vorzugsweise 6 bis 7 betrSgt, mit dem Triazinderivat zur Reaktion 
gebracht. Handelt es sich bei den Verblndungen der Fonneln (19a) und (19b) um identische Aminoazoverbindungen, 
so setzt man ca. 2 Aequivaiente dieses Aminoazofarbstoffes mit 1 AequivalentTriazinverbindung um, wobei die Tem- 
peratur vorzugsweise zunachst bei -5 bis 20**C gehalten und dann auf ca. 30 bis 60**C erhoht wird. 
[0039] EIne weltere Moglichkelt besteht darin, die Triazinverbindung der Formel (1 8) mit eInem Gemlsch enthaltend 
sowohl eine Verbindung der Fonnel (1 9a) als auch eine davon verschiedene Verbindung der Fonnel (1 9b) umzusetzen, 
wobei ein Gemlsch erhalten wird, welches eine asymmetrische Verbindung der Fonnei 



40 



2 



45 




und zwel symmetrischen Verbindungen der Fomiein 



50 



55 
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und 




enthalt. 

[0040] Die gemass den oben beschriebenen Verfahren erhaltlichen Triazinylfarbstoffe enthalten noch ein Halogena- 
torn Z. welches durch Reaktlon mlt einer Verbindung der Fonne) (20a) bei erhohterTemperatur, vorzugsweise 70 bis 
100**C, und einem neutralen bis leicht alkalischen pH-Wert, der je nach eingesetzter Verbindung der Fomriel (20a) z. 
B. 7 bis 9 betragt, in eine Gruppe umgewandelt werden kann. 

[0041] Die Verbindungen der zuvor angegebenen Fomriel (1), worin n die Zaht 1 bedeutet, werden hergestellt, z.B. 
indem man 

a) unabh§nglg voneinander eine Verbindung der Forniel 




(18) 



mit einer Verbindung der Formel 



A.-NHR. 



(19a) 



zur Verbindung der Formel 




(2la) 



umsetzt und eine weitere Verbindung der Fomriel (18) mit einer Verbindung der Formel 



A2-NHR2 



(19b) 



zur Verbindung der Formel 



10 



25 



30 



35 
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Z 



10 umsetzt, 

b) eine Verbindung der Formel 

,5 H-Bi-H (22a) 

nacheinander in beliebiger Reihenfolge mit den gemass a) erhaltlichen Verbindungen der Formet (21a) und (21b) 
umsetzt und 



^ c) die gemass b) erhaltliche Verbindung der Formel 



Z Z 



Ai- N - A^^ B,-4,^^ N - Aj, (23) 

mit mindestens elner der Verbindungen der Formein 

Yi-H (20a) und Yg-H (20b) 

umsetzt, worin A^, A2, R^, R2. Y^, Y2 und jewells die unter Fonnel (1) angegebenen Bedeutungen haben und 
Z Halogen, vorzugsweise Chlor, bedeutet. 

[0042] Die Umsetzung der Verbindung der Formel (18) mit der Verbindung der Fonnel (19a) bzw. (19b) gemass 
Schritt a) erfolgt hierbei vorteilhaft wie zuvor beschrieben. 

[0043] Die Reaktion der Verbindung der Formel (22a) mit den gemass a) erhaltenen Verbindungen der Fonnel (21 a) 
und (21b) wird vorzugsweise bei leicht erhohter Temperatur, vorteilhaft z.B. bei 30 bis SO^'C, und einem neutralen bis 
leicht sauren pH, der z.B. 6 bis 7 betragt, durchgefuhrt, wobei man zweckmassig in etwa stochiometrische Mengen 
der Verbindungen (21a), (21b) und (22a) einsetzt. Handelt es sich bei den Verbindungen der Fonnel (19a) und (19b) 
um identische Amlnoazoverbindungen, so stellt man vorteilhaft zunachst 2 Mol-Aequivalente der Verbindung der For- 
mel (21a) her und setzt diese mit ca. 1 Mol-Aequivalent Verbindung der Fonnel (22a) um. Die gemass b) erhaltlichen 
Verbindungen der Formel (23) enthalten noch 2 Halogenatome Z, die vorteilhaft wie zuvor beschrieben in eine Gruppe 
Yi bzw. Y2 umgewandelt werden konnen. 

[0044] Die anionischen Saurefarbstoffe der Fonnel (1 ) liegen entweder in der Form Ihrer f reien Saure oder vorzugs- 
welse als deren Saize vor. 

[0045] Als SaIze kommen beisplelswelse die Alkali-, Erdalkali- oder Ammoniumsaize oder die Salze eines organi- 
schen Amins in Betracht. Als Beispiele seien die Natrium-, Lithium-, Kalium- oder Ammoniumsaize oder das Salz des 
Mono-, Di- Oder Triathanolamins genannt. 

[0046] Die Bedeutung Sulfo umfasst generell die freie Saureform (-SO3H) als auch die Salzfonn. 
^ [0047] Bel den Farbstoffen der Fonnel (1) handelt es sich um anionische Saurefarbstoffe. In diesen 1st die Zahl der 
anionischen Gruppen, insbesondere die Zahl der Sulfogruppen, grosser als die Zahl der kationischen Gmppen. Unter 
kationischen Gruppen sind solche zu verstehen, welche unter den ubtichen Farbebedingungen eine kationische ta- 



il 




dung tragen. Als Beisptele seien aliphatisch gebundene Aminoreste zu genannt. Die im Triazinring vorhandenen sowie 
die an den Tiiazinrest gebundenen Stickstoffatome tragen keine kationische Ladung. 

[0048] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung der anionischen Saurefarbstoffe der 
Formel (1) zum Farben Oder Bedrucken von stickstoffhaltigen und insbesondere hydroxylgruppenhaltigen Fasenna- 

5 terialien. 

[0049] Die erfindungsgemassen anionischen Saurefarbstoffe der Formel (1) eignen sich also zum Farben und Be- 
drucken von stickstoffhaltigen Oder Insbesondere von cellulosischen Fasemnaterialien, vorzugsweise von textilen Fa- 
sermateriatien, aus Seide, Wolle oder synthetischen Polyamiden, sowie bevorzugt aus den cellulosischen Fasern, wie 
Rayon, Baumwolle oder Hanf. Ferner seien Papier und Leder genannt. 
10 [0050] Bezugllch ihrer farberlschen Eigenschaften konnen sie als direktziehende oder Direktfarbstoffe (C.l. direct 
dyes) bezeichnet werden. 

[0051] Ebenfalls konnen textile Fasennaterialien aus Mischfasern, wie z.B. aus Wolle/Baumwoll-, Polyamid/Baum- 
woll-, Polyacryl/Baumwoll- oder insbesondere Polyester/Baumwoll-Mischfasern durch Einbad-Farbeverfahren und in 
Gegenwart von Farbstoffen fur die jeweils anderen Fasertypen gefarbt werden. 
'5 [0052] Die textilen Fasermaterialien konnen in den verschiedensten Verarbeitungszustanden vorllegen, wie z.B. als 
Faser, Garn, Gewebe oder Gewlrke. 

[0053] Man erhalt egale Farbungen mit guten Allgemeinechtheiten, insbesondere guten Reib-, Nass-, Nassrelb-, 
Schweiss- und Lichtechtheiten. Sofem notig, kann man die Nassechtheiten, insbesondere die Waschechtheit, der 
erhaltenen Direktfarbungen und -drucke durch eine Nachbehandlung mit sog. Flxiermitteln noch wesentllch verbes- 
20 sern. 

[0054] Die erfindungsgemassen anionischen Saurefarbstoffe der Formel (1) sind gut mit anderen Farbstoffen, ins- 
besondere Dispersionsfarbstoffen, kombinierbar. Die erfindungsgemassen anionischen Saurefarbstoffe der Fomriel (1) 
weisen eine ausreichende Hochtemperatur-Stabilitat auf und lassen sich so unter den Farbebedingungen fur Poly- 
esterfasern, d.h. beiTemperaturen im Bereich von etwa 1 00 bis 150*0, vorzugsweise von llObis 130"C, auswSssrlger 

25 Flotte und bel einem pH-Wert von 4 bis 7,5, vorzugsweise 5 bis 7, farben. 

[0055] Damit ist es mogllch, ubiiche Disperslonsfarbstoffe zusammen mit den erfindungsgemassen erfindungsge- 
massen anionischen Saurefarbstoffen der Formel (1) in einem einstufigen, einbadigen Verfahren zum Farben von 
Polyester/Baumwoli-Mischfasem (Mischgewebe) einzusetzen, wobei belde Faserarten gleichmdssig und echt durch 
den jeweiligen Farbstoff angefarbt werden. Ven/vendet man einen Dispersionsfarbstoff mit gleicher Nuance wie die 

30 erfindungsgemassen anionischen Saurefarbstoffe der Formel (1) sie aufweisen, so ist es auch mogllch Ton-in>Ton- 
Farbungen zu erhalten. 

[0056] Mit der Bereitsteliung der erfindungsgemassen anionischen Saurefarbstoffe der Formel (1) kann man das 
Farben von textilen Mischfasern (Mischgeweben), z.B. solchen aus Polyester- und Cellulosefasem, wesentllch ver- 
einfachen. Die an sich ubiiche Farbung jeder Faserart einer Fasemnischung In einem separaten Arbeitsgang unter 
35 Anwendung unterschledlicher Farbebedingungen ist damit nicht mehr notig. 

[0057] Die folgenden Beispiele dienen zur Eriauterung der Erfindung. Telle und Prozente bezlehen sich auf das 
Gewlcht, sofern nicht anders angegeben. Gewichtsteile und Volumenteile stehen in gleicher Beziehung zueinander 
wie Kilogramm und Liter. Die Temperaturen sInd In Celsiusgraden angegeben. 

40 Belspiel 1: 

[0058] 

a) In einem Mixer werden 20,3 Telle Cyanurchlorld, 1 00 Telle Wasser und 100 Telle Els gemahlen. Die so erhaltene 
45 Suspension wird mit 200 Teilen Wasser verdunnt und vorgelegt. 

Dann wird eine Losung aus 670 Teilen Wasser und 46,4 Teilen einer Verbindung, die in Fomn der freien Saure 
der Formel 



55 




(101) 



entsprlcht, bei einer Temperatur von 0 bis 5**C innerhalb von 1 ,5 Stunden zu der wie oben angegeben erhaltenen 
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Cyanurchloridsuspension getropft. Hlerbei wird der pH durch Zugabe einer 2-noi7nalen wassrigen Natrium hydro - 
xidtosung bei einem Wert von 2,5 bis 3 gehalten. Anschliessend lasst man eine Stunde ausreagieren. Die so 
erhaltene Losung enthalt die in Fomi derfrelen Sdure angegebene Verbindung der Fonnel 



10 



SO3H 



H3CO- 




HO3S 



(102). 



15 



20 



Die Verbindung der Fcnmel (102) l<ann durch Aussalzen isollert werden, oder vorteiihaft direkt als Losung fur 
eine weitere Kondensatlon eingesetzt werden. 

b) Die wie oben unter a) angegeben erhaltliche Losung der Verbindung der Fonnel (102) wird mit einer Losung 
aus 570 Teilen Wasser und 46,4 Teilen der Verbindung der Formel (101) versetzt und der pH wird auf einen Wert 
von 6,5 gestelit. Anschliessend wird die Temperatur auf 40 bis SO'^C erhoht, wobei der pH durch Zugabe einer 
2-nonTiaien wassrigen Natriumhydroxidlosung bei einem Wert von 6,6 gehalten wird. Nach ca. 13 Stunden ist die 
Kondensation beendet. Die so erhaltene Losung enthait die in Form der freien Saure angegebene Verbindung der 
Fonnel 



25 



30 



35 



SO3H 



SOgH OH 



NH 




(103). 



40 



45 



50 



Die Verbindung der Fomiel (103) Icann durch Aussalzen mittels Natriumchlorid/Kaliumchlorid isollert werden, 
Oder direkt als Losung fur eine weitere Kondensation eingesetzt werden. 

0) 14,71 Teile der Verbindung der Fomriel (103) mit einem Gehalt von 69.2%, welche zuvor durch Aussalzen von 
der wie oben unter b) angegeben erhaltllchen Losung abgeschieden wird, werden mit 200 Teilen Wasser versetzt 
und auf eine Temperatur von 85^C erwamnt. 

[0059] Dann wird eine Losung aus 30 Teilen Wasser und 1 ,53 Teilen 1 ,3-Diaminopropan, welche durch Zugabe von 
2-normaler Salzsaure auf einen pH-Wert von 8,5 gestelit ist, zu der wie oben unter c) hergestellten Losung der Ver- 
bindung der Formel (1 03) gegeben. Man erhitzt 4 Stunden auf eine Temperatur von 85**C und halt den pH durch Zugabe 
einer 2-nonnalen wassrigen Natriumhydroxidlosung bei einem Wert von 8,5. Zur Abscheidung werden 25 Teile Natri- 
umchlorid eingestreut und gleichzeitig wird der pH durch Zugabe von Essigsaure schrittweise auf einen Wert von 7 
gestelit. Anschliessend lasst man auf eine Temperatur von 30*C abkuhlen und nutscht den ausgefallenen Farbstoff 
ab. Nach dem Trocknen erhalt man einen Farbstoff, der in Form der freien Saure der Verbindung der Formel 



55 
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entspricht. Der Farbstotf der Forme! (104) farbt Baumwolle in roten Farbtonen. 



Beispiel 2: 

20 

[0060] 

a] In einem Mixer werden 27,7 Telle Cyanurchlorid, 1 00 Teile Wasser und 1 00 Telle Els gemahlen. Die so erhaltene 
Suspension wird vorgelegt. 

2S Dann wird eine auf einen pl-l*Wert von 5 gestellte Losung aus 3000 Teilen Wasser und 91 Teilen einer Ver- 

blndung, die in Form der freien Saure der Fomnel 



30 




(105) 



entspricht, bei einer Temperatur von 0 bis 5*C innerhalb von einer Stunde zu der wie oben angegeben erhaltenen 
Cyanurchloridsuspenslon getropft. Hierbei wird der pH durch Zugabe einer 2-nonnalen wassrigen Natriumhydro- 
xidlosung bei einem Wert von 2 gehalten, Dann wird der pH auf einen Wert von 5 gestellt und man lasst ca. 4 
Stunden bei dem pH-Wert von 5 und bei Raumtemperatur ausreagieren. Die so erhaltene Losung enthalt die in 
40 Form der freien Saure angegebene Verblndung der Fomnel 



.SO3H OH CI 

H0^^Q-N = N-Q-N = N-V>Q^^_5^^|;^ (106). 

50 b) Es wird eine Losung hergestellt, welche 2000 Telle Wasser und 91 Teile der in Fomn der freien Saure angege- 

benen Verblndung der Formel 
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5 



10 




(107) 



enthalt und auf einen pH-Wert von 6 gestellt ist. 

^5 Diese Losung der Verbindung der Formel (107) wird bei Raumtemperatur innerhalb von einer Stunde zu der 

wie oben unter a) angegeben erhaltlichen Losung der Verbindung der Formel (1 06) getropft, wobei der pH durch 
Zugabe einer 2-normalen wassrigen Natriumcarbonatlosung bei einem Wert von 5,7 gehalten wird. Dann wird die 
Temperatur auf 52 bis 55^*0 erhdht und der pH wird weiterhin bei einem Wert von 5,7 gehalten. Man Idsst 20 
Stunden ausreagieren. Dann wird auf eine Temperatur von 50^C abgekuhit und mit 500 Teilen Natriumchlorid 

20 ausgesalzen und zur Vervollstandigung der Abscheldung tropfenwelse mIt 1200 Teilen Aethanol versetzt. Man 

ruhrt noch 2 Stunden aus und nutscht das ausgefaiiene Produkt ab. Nach dem Trocl<nen erhalt man eine Verbin- 
dung, die in Form der freien Saure der Formel 




entspricht. 

c) 1 3,1 3 Telle der wIe unter b) angegeben erhaltlichen Verbindung der Formel (1 08) mit einem Gehalt von 75,7% 
werden mit 180 Teilen Wasser versetzt. Diese Losung wird auf einen pH-Wert von 6 gestellt und auf eine Tempe- 
ratur von 85'C enwarmt. 

Dann wird eine Losung aus 20 Teilen Wasser und 1 ,46 Teilen 1-{2-Aminoathyl)-piperazin, welche durch Zu- 
gabe von konzentrierter Salzsaure auf einen pH-Wert von 6,5 gestellt ist, zu der wie oben unter c) hergestellten 
so Losung der Verbindung der Formel (108) gegeben. Man erhltzt 15 Stunden auf eine Temperatur von 85**C und 

hdit den pH durch Zugabe einer 1-normalen wdssrigen Natriumhydroxididsung bei einem Wert von 6,5. Die so 
erhaltene Reaktionstdsung enthalt die in Fomn der freien Saure angegebene Verbindung der Fomiel 
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SOgH OH 



(109). 



OCH3 \= N N_y 
N = N -^"yHN^ 



HO3S 



HO3S 




O H3C 



d) Zur Abspaltung des Sulfonsaureesters der Verbindung der Formel (109) werden bei einerTemperaturvon 85°C 
1 1 Telle einer wassrigen Natriumhydroxidlosung (30%Hg) zu der wie oben unter c) angegeben erhaltiichen Losung 
der Verbindung der Formel (109) gegeben, und man lasst ca. 2 bis 3 Stunden reagieren. Dann wird mit einer 
2-normalen wassrigen Salzsaurelosung auf einen pH-Wert von 9 gestellt und das ausgefallene Produkt abfiltriert 
und getrocknet. Man ertialt einen Farbstoff, der in Fonn derfrelen Saure der Verbindung der Fomnel 



SO3H OH 



(ilO) 



HO,S 



-N 



HO,S. 



N'' Vn N-CH2CH2-NH2 

0CH3 >N^ v_y ^ 



d"^ — N=N-^^HN' 
HOaS" 

entspricht, Der Farbstoff der Formel (110) fartit Baumwolle in roten Farbtdnen. 

[0061] In den folgenden Tabellen auf gefuhrte Reste und ^^^^ Bezelchnungen A bis Z6 gekennzelchnet 

und haben dortfolgende Bedeutungen: 



SOgH 



H3C0 
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SO3H 



Z4 HO3S 



NHCOCH3 



S03H 

HO3S' 



OH 




SO3H 




SO3H 



[0062] In den folgenden Tabellen aufgefOhrte BrQckenglieder sind mit den Bezeichnungen a bis 1 gekennzeichnet 
und haben dort folgende Bedeutungen: 




NH — 




NH- 



HO3S 



22 
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10 



d -HN 




NH- 



HO3S 



15 



-HN 




NH- 



HOaS 



25 



f -HN 




•CO-NH- 



NH- 



30 



g 



■N N — 



40 



h — NH — CHg— CH — CH2— NH— 



OH 



45 



-NH-CH2CH2CH2-NH- 



j -NH-CH2CH2-NH- 



50 



k -NH-(CH2)3-0-(CH2)4-0-(CH2)3-NH- 



[0063] Beispiele 3 bis 60: In analoger Welse zu den Belspielen 1 und 2 konnen Farbstoffe der allgemeinen Formel 



55 
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5 




10 erhalten werden, wobel A^, A2 und die In der folgenden Tabelle 1 angegebenen Bedeutungen haben. Die in der 
Tabelle 1 In Form der freien Saure angegebenen Farbstoffe farben Baumwolle In den In Spalte 5 der Tabelle aufge- 
fuhrten Farbtdnen. 

[0064] Die Bezeichnungen A bis Z6 fur die Reste A^ und A2 haben die oben angegebenen Bedeutungen. 

15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 
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Tabelle I 



Bsp. A] A2 Yi Farbtonauf 

BaumwoUe 



3 A A -NH-CH2CH2-NH2 



scharlach 



4 A A — NH— CH2-CH-CH2-NH2 



OH 



scharlach 



5 A A — NH— -CH2— CH NH2 



scharlach 



C3J, 



6 A A N N CH2CH2NH2 



schariach 



7 A F .NH-CH2CH2CH2-NH2 



rot 



8 A F --NH-CH2-CH-CH2-NH2 



OH 



rot 



9 F F -NH-CH2CH2CH2-NH2 



blaustichig rot 



10 F F CH2CH2NH2 



11 F 



CH2CH2NH2 



blaustichig rot 



blaustichig rot 
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12 F I -NH-CH2CH2CH2-NH2 



13 F I NH— CH2— CH NHj 



14 F I -NH-<CH2)5-NH2 



15 I 



-NH-CHjCHaCHa-NHj 



16 I A -NH-CH2CH2CH2-NH2 



17 M M -NH-CH2CH2CHrNH2 



18 M G -NH-CH2CH2CH2-NH2 



19 M F -NH-CH2CH2CH2-NH2 



20 M H -NH-CH2CH2CH2-NH2 



21 Q H -NH-CH2CH2CH2-NH2 



22 Q G -NH-CH2CH2CM2-NH2 



23 Q F -NH-CH2CH2CH2-NHJ 



24 Q N -NH-CHjCHjCHz-NHj 



25 Q V -NH-(CH2)4-NH2 



CH3 

26 Q V — NH— CH2— C CH2--NH2 



blaustichig rot 
blaustichig rot 

blaustichig tot 

orange 

scliarlach 

pink 

pink 

blaustichig rot 

blaustidiig rot 

bordeaux-braun 

bmdeaux 

bordeaux 

bordeaux 

bordeaux 

bordeaux 



27 Q Q -NH-CH2CH2CH2-NH2 



bordeaux 
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28 C Q -NH-CH2CH2CH2-NH2 

29 R Q — NH — CHj— CH NH2 



scharlach-orange 
braun 



30 D V -NH-CHjCHaCHx-NHj 

31 D V N N CHjCHgNHz 



pink 



pink 



32 D P 



33 D P -NH-CHsCHjCHj-NHs 



rot-violett 



rot-violett 



34 X E — NH— CHj— C CHj— NHj 



braun-rot 



CH, 



35 X X -NH-CH2CH2CH2-NH2 

36 X Q -NH-(CH2)6-NH2 



37 X F -NH-(CH2)4-NH2 



38 X K -NH-CH2CH2CH2-NH2 



39 X T -NH-CH2CH2CH2-NH2 

40 O T -NH-CH2CH2CH2-NH2 



braun-rot 
brauQ-bOTdeaux 
braun 
braun 

braun-orange 
orange 
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SO 
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41 W T -NH-CH2CH2CH2-NH2 



42 J T -NH-CHjCHiCHj-NHj 



43 F T -NH^jCHiCHj-NHj 

44 I Y .NH-CH2CH2CH2-NH2 



45 L P — NH- CH2- CH- CHi- NHj 



OH 



46 L O .NH-CH2CH2CH2-NH2 

47 V M .NH-CH2CH2CH2-NH2 

48 V V .NH-CH2CH2CH2-NH2 

49 V V — N^^^ CH2CH2NH2 

50 V I -NH^2CH2CH2-NH2 

51 V Z -NH-CH2CH2CH2-NH2 

52 V F •NH-CH2CH2CH2-NH2 

53 Z2 Z2 -NH-CH2CH2CH2-NH2 

54 22 Z2 — NH-CH2-CH-CH2-NH2 



OH 



orange 
orange 
orange 
orange 

rot 



rot 

pink 

rot 

rot 

blaustichig rot 
orange-rot 
blaustichig rot 
scharlach 

scharlach 
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55 Z2 Z2 — NH— CH2— CH NHj 



CH, 



scharlach 



56 Z2 Z2 N N CHzCHgNHa 



scharlach 



57 Z5 Z5 -NH-CH2CH2CH2-NH2 



blaustichig rot 



58 Z5 ZS N^^^^ H CHjCHgNHa 



blaustichig rot 



59 Z4 Z4 -NH^jCHaCHj-NHj 



braun 



60 254 Z4 — NH— CH2~CH— CH2-NH2 



OH 



braun 



Beispiel 61 : 
[0065] 

a) Ineinem Mixer werden 20,3 Telle Cyanurchlorld, 100 Telle Wasserund lOOTeile Elsgemahlen. Die so erhaftene 
Suspension wird mit 200 Teilen Wasser verdunnt und vorgelegt. 

Dann wird eine Losung aus 670 Teilen Wasser und 46,4 Teilen einer Verblndung, die in Fonn der freien Saure 
der Fomiel 




(101) 



entsprlcht, bei einer Temperatur von 0 bis 5^*0 innerhalb von 1 ,5 Stunden zu der wie oben angegeben erhaltenen 
Cyanurchioridsuspension getropft. Hierbei wird der pH durch Zugabe einer 2-nonnalen wassrigen Natriumhydro- 
xidlosung bei einem Wert von 2.5 bis 3 gelialten. Anschliessend lasst man eine Stunde ausreagieren. Die so 
erhaltene Losung enthalt die in Fomri der freien Saure angegebene Verblndung der Formel 



29 



5 




(102). 



Die Verbindung der Formel (1 02) kann durch Aussalzen isoliert werden, oder vorteilhaft direkt als Losung fur eine 
10 weitere Kondensation eingesetzt werden. 

b) Die wie oben unter a) angegeben erhaltliche Losung der Verbindung der Fomnel (1 02) wird mit 5,4 Teilen 1 ,4-Dia- 
minobenzol versetzt und auf eine Temperatur von 40**C erwarmt. Durch Zugabe einer 2-normalen wdssrigen Ka- 
liumhydrogencarbonatlosung wird der pH bei einem Wert von 6,5 gehalten und man lasst ca. 18 bis 20 Stunden 
IS ausreagieren. Die so erhaltene Losung enthalt die in Fonm der freien Saure angegebene Verbindung der Fornnel 



CI CI 



20 




NH— At (111), 



25 

worin ein Rest der Fennel 



30 




(112) 



isL Die Verbindung der Formel (111) kann mittels Natriumchlorid und durch Zugabe von Aethanol abgescliieden 
werden, oder vorteilhaft direkt als Losung fur eine weitere Kondensation eingesetzt werden. 

c) Die wie oben unter b) angegeben erhaltliche Losung der Verbindung der Formel (111) wird mit einer Losung 
40 aus 150 Teilen Wasser und 22,2 Teilen 1 ,3-Diaminopropan, welche zuvor durch Zugabe einer 2-nonmalen Salz- 

saurelosung auf einen pH-Wert von 8,5 gestellt wurde, versetzt und anschliessend auf eine Temperatur von 80*^0 
erhitzt. Hierbei wird der pH konstant bei einem Wert von 8,5 gehalten. Man lasst 20 Stunden ausreagieren, stellt 
den pH auf einen Wert von 7 und salzt mit einer wassrigen Natriumchloridlosung (10%-ig) aus. Das erhaltene 
Produkt wird abgenutscht und getrocknet. Man erhalt einen Farbstoff, der in Fonn der freien Saure der forme\ 

45 



NH-CH2CH2CH2-NH2 NH-CHaCHgCHg-NHg 
A,_Nh4^^^^N /^^nhJI^^^^^J NH-A, (113) 

55 

entspricht, wobei A^ der oben angegebene Rest der Forniel (112) ist. Der Farbstoff der Fomiel (113) farbt Baum- 
wolle in roten Farbtdnen. 
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[0066] Beispiele 62 bis 98: In analoger Weise zu Beispiel 61 konnen Farbstoffe der allgemeinen Formel 



10 



A, -Nh\ J B, 1 J NH-Aj 

N N 



erhalten werden, wobei , Ag, und die in der folgenden Tabelle 2 angegebenen Bedeutungen haben. Die in der 
Tabelie 2 in Fornn derfreien Saure angegebenen Farbstoffe farben Baunnwoile in den in Spalte 6 der Tabelle 2 aufge- 
fuhrten Farbtonen. 

[0067] Die Bezeichnungen A bis Z6 fur die Reste und A2 und die Bezeichnungen a bis h fiir das Brucl<englied B^ 
15 haben die oben angegebenen Bedeutungen. 



Tabelle 2 

20 

Bsp. A| A2 B| Yi Farbtonauf 

Baumwolle 

25 " 
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50 
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/~\ 



62 F F d — N N — CHaCHjNHa 



blaustichig rot 



63 I I e -NH-CH2CH2-NH2 



orange 



64 B B a — 



\ CH2CH2NH2 



pink 



65 B B b — 



pink 



66 M M c -NH-CH2CH2CH2>NH2 



67 Q Q c -NH-(CH2)4-NH2 



68 Q Q g -NH-CH2CH2CH2-NH2 



pink 

bordeaux 
bordeaux 



69 R R c — NH-CH2-CH— CH2-NH2 



OH 



zilToaengelb 



70 E E c .NH-CH2CH2CH2-NH2 



pink 



71 E E c — N M CHaCHgNHa 



pink 



72 X X a -NH-CH2CH2CH2-NH2 



braun 



73 V V c 



•N N CHgCHaNHj 



rot 



74 V V c .NH-CH2CH2CH2-NH2 



rot 
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10 



IS 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



75 V V b -NH-CHjCHjCHrNHj 



76 Z2 Z2 a -NH-CHjCHjCHj-NHj 



77 F F b .NH-CH2CH2CH2-NH2 

78 I F b — N^^^ CHaCHgNHa 

79 Z5 Z5 a — — CHaCHaNHg 



80 Zl ZS a 



NH- CHj- CH- CH2- NH2 



OH 



81 ZS ZS a -NH-CH2CH2CH2-NH2 



82 ZS ZS b -NH-CH2CH2CH2-NH2 



83 ZS ZS b -NH-CH2CH2CH2-NH2 



84 ZS ZS b — NH— CH2-CH-CH2-NH2 



OH 



85 ZS ZS g -NH-CH2CH2CH2-NH2 

86 Z5 Z5 g —N^^ H — CHgCH^NHa 



rot 

orange 
rot 

rot 



blaustidiig rot 
blaustichig rot 

blaustichig rot 
blaustichig rot 
blaustichig rot 

blaustichig rot 

blaustichig rot 
blaustichig rot 
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10 



15 



20 



25 



87 Z5 Z5 g —NH-CHj-CH-CHj-NHj 

OH 

88 Z6 Z6 a •NH-CHaCHjCHj-NHj 

89 Z6 Z6 b ~'*\^^^ CHgCHjNHa 



90 Z6 Z6 g 



CHji 



iCHjNHg 



91 Z6 Z6 g -NH-CH2^2<^2-NH2 

92 X X a — N N — CH2CH2NH2 



blaustichig rot 

blaustichig rot 
blaustichig rot 

blaustichig rot 
blaustichig rot 

braun 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



93 X X b 



CH2CH2NH2 braun 



94 X X g -NH-CH2CH2CH3-NH2 braun 

95 X X g — N^^^ — CHaCHjNHa bwun 

96 Z4 Z4 c -NH-CH2CHrNH3 btaun 

97 Z4 Z4 C — N,^^ CHjCHgNHj braun 

98 Z4 Z4 g •NH-CH2CH2CH2-NH2 braun 
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Farbevorschrift 1 

[0068] 10 Telle Baumwollgewebe (gebleicht und mercerisiert) werden bei ca. 30*C in ein Farbebad eingebracht, 
welches 200 Telle Wasser und 0,35 Telle Farbstoff des Beisplels 1 enthalt. Die Flotte wird Innerhalb von 30 Minuten 
5 auf 95**C erhltzt und 15 Minuten bei dieser Temperatur belassen. Dann werden 4 Telle Natriumsulfat zugesetzt und 
noch weitere 45 Minuten bei 95®C gefarbt. Danach wIrd das Farbebad Innerhalb von 15 Minuten auf 80®C abgekiihlt 
und noch 15 Minuten be! dieser Temperatur belassen. Die Farbung wird dann grundlich mit kattem Wasser gespult 
und getrocknet. 

10 Farbevorschrift 2 

[0069] Man verfahrt wie in der Farbevorschrift 1 beschrieben, gtbt jedoch nach Abschluss des Farbevorgangs die 
kalt gespulte Farbung In ein frisches ca. 30^C wamnes Bad, welches 200 Telle Wasser und 0,2-0,6 Telle eines katlo- 
nischen Nachbehandlungsmlttels (Amln-Formaldehyd-Dlcyandiamld-Kondensatlonsprodukt oder Zubereitung auf der 
IS Basis von Dlcyandlamid und DIathylentriamIn) enthalt. Die Farbung wird 30 Minuten bei 30^C nachbehandelt und 
anschtiessend ohne weiteren Spulprozess getrocknet; man erhalt eine Farbung mit verbesserten Nassechtheiten. 

Farbevorschrift 3 

20 [0070] Man verfahrt wIe In der FartDevorschrlfte 1 beschrieben, gibt jedoch nach Abschluss des Farbevorgangs die 
kalt gespulte Farbung in ein frisches ca. 25**C warmes Bad, welches 200 Teile Wasser, 1 Tell Natriumsulfat und 0,6 
Telle eines faserreaktiven kationischen Nachbehandlungsmlttels auf Basis von N-Methyldialkylamin und Epichlorhydrin 
enthalt. Die Temperatur wird innerhalb von 15 Minuten auf 40*C erhoht, 0,8 Teile 30%lge Natrlumhydroxidldsung zu- 
gegeben und die Faribung weitere 45 Minuten bei 40*^0 behandelt. Die FSrbung wird schllesslich heiss gespQIt und 

25 getrocknet; sie welst verbesserte Nassechtheiten auf. 



PatentansprUche 

30 1 . Anionische Saurefarbstoffe der Formel 



35 




-Jn 



(1). 



40 



worm 



45 



und R2 unabhangig voneinander Wasserstoff oder C^-C4-Alkyl bedeuten, 
B^ ein Brijckengiied der Fomiel 



- NRg - E2 - NR. 



(5a). 



50 




(5b). 



55 



35 
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worin R14, R^s und R^g unabhangig voneinander Wasserstoff , Sulfo, Carboxy, Carbamoyl, Halogen, Cy- 
ano, Ureido, unsubstituiertes Oder durch Hydroxy substltulertes C^-C^-AI-kyl Oder C^-C4-Alkoxy, oder unsub- 
stltulertes oder Im Alkylteil durch Hydroxy Oder C^-C4-Alkoxy substltulertes C2-C4*Alkanoylamlno bedeuten; 




worIn R^7, R^3 und R^g die oben fur R^3, H^^, R^5 und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 




worIn R20, R2ii ^22* ^'^^ ^24 ^^^^ ^14> '^is angegebenen Bedeutungen haben; 



37 



5 



10 




worin R25 und die oben fiir R^3, R^4, R^g und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 



15 



20 




25 worin R27 Wasserstoff, gegebenenfalls durch Hydroxy oder Ci-C4-Alkoxy substitulertes Cg-Cg-Alkanoyl, oder 

gegebenenfalls im Phenylrlng durch Ci-C4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy, C2-C4-Alkanoylamino, Sulfo, Carboxy, Halo- 
gen, Cyano oder Ureido substituiertes Phenyl oder Benzoyl ist und R28 und R29 die oben fur R13, R-14, R^s 
und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 

30 



35 



40 




worin R30 und R31 die oben fiir R13, R14, R-,5 und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 

45 



50 
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worin R32 ^1^^ ^33 ^'^ ^^^^ ^i3> ^is ^1^^ ^16 angegebenen Bedeutungen haben; 




worin R34. R35, R3Q und R37 die oben fur R^q, R^4, R^g und R^g angegebenen Bedeutungen haben; Oder 




worin R3a, R39, R4Q, R^^, R42 und R43 die oben fOr R^3, R^4, R^5 und R^g angegebenen Bedeutungen haben; 

bedeuten, 

n die Zahl 0 Oder 1 ist, und 

und Y2 unabhangig voneinander einen Rest der Fomiel 

^ /a 

— N-E— (3a) 
Re 

Oder 
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-N 



N-E^-N 



(3e) 




bedeuten, wobei 

Ry Wasserstoff oder ein unsubstituieites oder durch Hydroxy, C^-C4-Alkoxy, Halogen, Amino Oder Sulfato 
substituiertes Ci-C4-Alkyl, 
Rq und Rg' Wasserstoff, 

Rg. Rio und R^i unabhangigvoneinander Wasserstoff oder gegebenenfalls durch Hydroxy oderC^-C4-AIkoxy 
substituiertes C-i-Ca-Alkyl sind, 

Ri2 und R12' unabhangig voneinanderfOr Wasserstoff, Ci-C4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy, C2-C4-Alkanoylamino, Ha- 
logen, Sulfo Oder Carboxy stehen, 

Ef gegebenenfalls substituiertes und gegebenenfalls durch eine oder mehrere Gruppen -0-unterbrochenes 
C2-C8"Alkylen oder gegebenenfalls substituiertes Cs-Cy-Cycloalkylen, Cg-Cy-Cycloalkylen-C^-Cs-Alkylen 
Oder Cs-CQ-Alkylen-C^-Cy-Cycloalkylen ist, und 

E2 und E3 unabhangig voneinander gegebenenfalls durch Hydroxa oder Ci-C4-Alkoxy substituiertes und ge- 
gebenenfalls durch eine oder mehrere Gruppen -O- unterbrochenes C2-C8-AI-kylen oder gegebenenfalls inn 
Cycloalkylring durch Ci-C4-Alkyl substituiertes Cs-Cj-Cycloalkyten, Cs-Cy-Cycloalkylen-C^-Cg-Alkylen oder 
Cg-Ca-Alkylen-C^ -Cy-Cycloalkylen sind. 

Anionlsche Farbstoffe gemass Anspruch 1, worm und R2 Wasserstoff bedeuten. 

Anionische Farbstoffe gemass einem der Anspruche 1 und 2, worin n die Zahl 0 tst. 

Anionische Farbstoffe gemass einem der Anspruche 1 bis 3, worin R7 Wasserstoff oder ein unsubstituiertes oder 
durch Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substituiertes C^-C4-Alkyl, Rg und Rg Wasserstoff und gegebenenfalls durch 
Hydroxy oder Ci-C4-Alkoxy substituiertes und gegebenenfalls durch eine oder mehrere Gruppen -O- unterbro- 
chenes C2-C8-Alkylen oder gegebenenfalls im Cycloalkylring durch Ci-C4-Alkyl substituiertes Cs-Cy-Cycloalkylen, 
Cs-Cy-Cycloalkylen-Ci-CQ-Alkylen oder Cs-Cg-Alkylen-C^-Cy-Cycloalkylen sind. 

Anionische Saurefarbstoffe gemass Anspruch 1 , worin A^ und A2 unabhangig voneinander einen Rest der Formel 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) Oder (14) bedeuten. 

Anionische Saurefarbstoffe gemass Anspruch 5, worin A^ und A2 unabhangig voneinander einen Rest der Formel 
(6) Oder (7) bedeuten. 

Anionische Saurefarbstoffe gemass Anspruch 1, worln n die Zahl 0 ist, R7 Wasserstoff oder ein unsubstituiertes 
Oder durch Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substituiertes Ci-C4-A!kyl ist, Rq und Rq' Wasserstoff sind, E^ gegebenen- 
falls durch Hydroxy oder C^-C4-Alkoxy substituiertes C2-C6-Alkylen 1st und A^ und A2 unabhangig voneinander 
einen Rest der Fomnel (6), (7), (8). (9), (10). (11). (12) oder (14) bedeuten. 

Anionische Saurefarbstoffe gemSss Anspruch 1, worin A^ und A2 identische Bedeutungen haben und einen Rest 
der Formel (6) oder (7) bedeuten. 

Anionischer Farbstoff gemass Anspruch 1 der Fonmel 



40 




SO,H 



NHCH,CH,CH/W, 



HO, 




(104). 



10. Anionischer Farbstoff gemass Anspruch 1 der Formel 



15 



20 



25 




O 



<j:H2CH2NHj 

0 



7i y _ 1 Y HO 





(79). 



11. Verfahren zur Herstellung von antonischen Saurefarbstoffen der Formel (1) gemass Anspruch 1 , worin n die Zahl 
0 bedeutet, dadurch gekennzeichnet, dass man eine Verbindung der Fennel 



30 



35 



(18) 



mit einer Verbindung der Formel 



40 



Ai - NHR^ 



(19a), 



einer Verbindung der Fomfiel 



45 



Ag - NHRg 



(19b) 



und einer Verbindung der Formel 



so 



(20a) 



55 



umsetzt, worin A^, A2, Ri , R2 und Jewells die im Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben und Z Halogen, 
vorzugswelse Chlor, bedeutet. 

12. Verfahren zur Herstellung von anionischen Saurefarbstoffen der Fomriei (1) gemass Anspruch 1 , worin n die Zahl 
1 bedeutet, dadurch gekennzeichnet, dass man 
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a) unabhangig voneinander eine Verbindung der Formel 



1. 



N "^N (18) 

mit einer Verbindung der Formel 

A^-NHR^ (19a) 

zur Verbindung der Fornnel 



(21a) 



A, — IjJ' ^N' *Z 

umsetzt und eine weitere Verbindung der Fomriel (18) mit einer Verbindung der Fornnel 

A2-NHR2 (19b) 

zur Verbindung der Formel 



1. 



N 



umsetzt, 

b) eine Verbindung der Formel 



H - Bi - H (22a) 



nacheinander In beliebiger Relhenfolge mit den gemfiss a) erhaitlichen Verbindungen der Formel (21a) und 
(21b) umsetzt, und 

c) die gemass b) erhaltliche Verbindung der Formel 
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10 



IS 



20 



25 



30 



35 



(23) 



I 



mit mindestens einer der Verbindungen der Formeln 

- H (20a) und Y2 - H (20b) 

umsetzt, worin A^, A2, Ri, R2, Yi. Y2 und die jeweils die Im Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben 
und Z Halogen, vorzugswelse Chlor, bedeutet. 

13. Verwendung der anionischen Saurefarbstoffe gemass Anspruch 1 zum Farben Oder Bedrucken von stickstoffhal- 
tigen Oder cellulosischen Fasennateri alien. 

14. Verwendung gemass Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass man Fasergemische aus Synthesefasern und 
cellulosischen Fasemriaterialien, insbesondere Polyester/Baumwoll-Mlschgewebe. in Gegenwart eines DIspersl- 
onsfarbstoffes fQr die Polyesterfasem unter den FSrbebedlngungen fur Polyesterfasern fdrbt. 



Claims 

1 . An anionic acid dye of the fomriula 



(1). 



-N— 



40 in which and R2 Independently of one another are hydrogen or Ci-C4alkyl, 

is a bridge member of the formula 



45 



-NRg-Eg-NRio- 



{5a), 



50 



(Sb). 



55 



(Se), 



43 
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(SO,H), 



'0^ 



10 



15 



in which 

^13' ^i4> ^15 independently of one another are hydrogen sulfo, carboxyl, carbamoyl, halogen, cyano 

or ureldo, Ci-C4alkyl or CvC4alkoxy which are unsubstituted or substituted by hydroxy!, or C2- 
C4alkanoylannlno which is unsubstituted or substituted by hydroxyl or Ci-C4ailcoxy in the aikyi part; 



20 



25 




(a) 



30 



in which 

^17> ^18 ^19 ^^ve the definitions assigned above to R^3, R^4, R^5 and R^g; 



35 



OH 



(9). 



40 



in which 

R20> ^21' ^22^ ^22 ^24 ^^ve the definitions assigned above to R^3. R14, R15 and R^g: 



45 



50 




00). 



55 



in which 

R25 and Rgg have the definitions assigned above to R^3, R^4, R^5 and R^g; 
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in which 

R27 is hydrogen, Cg-CgalkanoyI which is unsubstituted or substituted by hydroxy! or C^-C4alkoxy, or phenyl 
or benzyl which are unsubstituted or substituted b C^-C4alkyl, C<|-C4alkoxy, 02-048! kanoylannino, sulfo car- 
boxyl, halogen, cyano or ureido in the phenyl ring and 
R28 and R29 have the definitions assigned above to R^s, R14, R^s and H^q, 




in which 

R3Q and R3^ have the definitions assigned above to R13, R^4, R15 and R^g; 




SO3H 



in which 

R32 and R33 have the definitions assigned above to R^3, R^4, R^g and R^^; 




In which 
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R33> R351 ^36 ^7 have the definitions assigned above to R^5 and R^^i 




in which 

f^38. F^39. R40' f^4i « snci R43 have the definitions assigned above to R13, R14, R^g and R^g; 
n is the number 0 or 1 and 

and Y2 independently of one another are a radical of the fomiula 



— N-E,— (3.) 

or 



in which 

Ry is hydrogen or C^-C4all<yl which is unsubstituted or substituted by hydroxyl, C^-C4alkoxy, halogen, amino 
or sulfate, 

Rq and Re* are hydrogen, 

Rg> R10 and R^^ independently of one another are hydrogen or C^-Cgalkyi which Is unsubstituted or substituted 
by hydroxyl or Ci-C4all<oxy, 

R12 and independently of one another are hydrogen, Ci-C4all<yl, C-,-C4alkoxy, 02-043! Icanoylamino, hal- 
ogen, sutfo or caitoxyl, 

is substituted or unsubstituted C2-Csall<ylene which is uninterrupted or interrupted by one or more groups 
'O*. or substituted or unsubstituted Cs-Cycycloalkylene, Cs-CTcycloalkylene-Ci-Cgalkylene or Cs-Cealkylene- 
Ci-C7cycloalkylene and 

£2 and E3 independently of one another are Cg-Cgalkylene whk:h is unsubstituted or substituted by hydroxyl 
or C-,-C4alkoxy and uninterrupted or interrupted by one or more groups -0-, or Cs-Cycycloalkylene, C5- 
Cycycloaikylene-C^-Cgalkylene or Cg-Cgalkytene-C^-CTcycioalkylene which are unsubstituted or substituted 
by C^>C4alkyl in the cycloalkyi ring. 

An anionic dye according to claim 1 , in which R^ and R2 are hydrogen. 

An anionic dye according to either of claims 1 and 2, in which n is the number 0. 

An anionic dye according to any one of claims 1 to 3, in which R7 is hydrogen or C^-C4alkyl which is unsubstituted 
or substituted by hydroxyl or 0^-048! koxy, R3 and Rq' are hydrogen and is C2'C8alkylene which is unsubstituted 
or substituted by hydroxyl or C^-C4alkoxy and uninterrupted or interrupted by one or more groups -0-, or C5- 
Cycycloalkylene, Cs-Cycycloalkylene-C^-Csalkylene or Cs-Cgalkylene-C^-Cycycloalkylene which are unsubstitut- 
ed or substituted by Ci-C4alkyl in the cycloalkyi ring. 
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5. An anionic acid dye according to claim 1 , in which and Ag independently of one another are a radical of the 
formula (6). (7). (8), (9), (10). (11), (12) or (14). 

6. An anionic acid dye according to claim 5, In which A^ and A2 independently of one another are a radical of the 
5 formula (6) or (7). 

7. An anionic acid dye according to claim 1 , in which n is the number 0, R7 is hydrogen or Ci-C4alkyl which is un- 
substituted or substituted by hydroxyl or Ci-C4alkoxy, Rg and Rq are hydrogen, is C2-C8alkylene which is 
unsubstituted or substituted by hydroxyl or Ci-C4alkoxy and A^ and A2 independently of one another are a radical 

10 of the formula (6). (7). (8), (9), (10). (11), (12) or (14). 

8. An anionic acid dye according to claim 1 , in which A^ and A2 have Identical meanings and are a radical of the 
fomiula (6) or (7). 

^5 9. An anionic dye according to claim 1 of the fonnula 



20 



25 




NHCH,CH,CHsHH| 



NO, 



OH 



(104). 



10. An anionic dye according to claim 1 of the formula 



30 



35 



40 




(79). 



45 



11 . A process for the preparation of an anionic acid dye of the fonnula (1) according to claim 1 , in which 
n is the number 0, 

which comprises reacting a compound of the formula 



50 



55 



xX 



(18) 



with a compound of the formula 
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A.-NHR. 



'1 



a compound of the formula 



A2-NHR2 



and a compound of the fomnula 



Yi-H 



in which 

Ai, A2, Rv 1^2 "^1 ^^^^ ^® defined in claim 1 and 
Z is halogen, preferably chlorine. 

12. A process for the preparation of an anionic acid dye of the fomriula (1) according to claim 1, in which 

n is the number 1 , which comprises 



a) reacting, independently of one another, a compound of the fomnula 




(18) 



with a compound of the formula 



A^-NHRi 



to give the compound of the fomnula 




and reacting a further compound of the formula (18) with a compound of the formula 



A2-NHR2 



to give the compound of the formula 
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25 



30 



35 



45 



50 



55 



1. 



10 b) reacting a compound of the formula 



H-Bi-H (22a) 



(23) 



*5 in succession, in any sequence, with the compounds of the formula (21a) and (21b) obtainable according 

to a) and 

c) reacting the compound obtainable according to b) of the fonnula 

I JL 

R, H, 

with at least one of the compounds of the fomnulae 

Y^-H (20a) and Y2-H (20b) 

in which 

A-i, A2, Ri, "^1 » ^2 ^1 sf"® defined in claim 1 and 

Z is halogen, preferably chlorine. 

13. The use of an anionic acid dye according to claim 1 for dyeing or printing nitrogen-containing or cellutosic fibre 
^0 materials. 

14. The use according to claim 13, which comprises dyeing fibre mixtures of synthetic fibres and cellulosic fibre ma- 
terial, in particular polyester/cotton blend fabrics, under the dyeing conditions for polyester fibres in the presence 
of a disperse dye for the polyester fibres. 



Revendicatlons 

1 . Colorants acides anioniques de formule 
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1 



1. 



-N— Aj 



(1), 



ou et R2 repr^sentent, ind^pendamment I'un de I'autre, un atome d'hydrogfene ou un groupe alkyle en C^-C4, 
repr^sente un 6l6ment de pontage de formuie 



-NRg-Ea-NR^o- 



(5a). 



(5b), 



(5c). 




(Sd), 




(5e). 




CO-NI 




(50. 
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(5g) 



ou 




CHsKJI 




(5h). 



Ai et A2 repr6sentent, ind6pendamment Tun de I'autre un reste de formule 




^(SOgH)^ 

(S03H)o^ 



(SOgH), 



04 




oCj R^s et R^g repr^sentent, ind^pendamment ies uns des autres, des atomes d'hydrog^ne, des 

groupes sulfo, carboxy, carbamoyle, halog6ne, cyano, ureido, alkyle en CyC^ ou alkoxy en C^-C^ non subs- 
titud ou substitud par un substituant hydroxy, ou (alcanoyi en C2-C4)amino non substitu^ ou substitud dans 
le fragment alfcyle par des substituants hydroxy ou alkoxy en C^-C4 ; 
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10 




Cu 



HO3S/ 



(8), 



IS 



ou R^7, R^Q et R^g poss^dent les significations donn^es ci-dessus pour R^3, R^4, R^g et R^g ; 



20 



25 




(9)/ 



(SO,H), 



OA 



oil R20, Rji, R22. Rza et R24 poss&dent les significations donnas ci-dessus pour R^3, R^^, R^s et R^^; 



30 



35 





(10), 



40 



oD R25 et R26 poss^dent les significations donn^es ci-dessus pour R13, R^4, R^5 et R^g 



45 



50 



RsrNH 



(H03S)o-, 




(11), 



55 



ou R27 represente un atome d'hydrogene, un groupe alcanoyi en Cg-Cg eventuellement substitu6 par des 
substituants hydroxy ou alkoxy en C^-C^, ou pli6nyle ou benzoyle eventuellement substitue sur le cycle phe- 
nyle par des substituants alkyle en 0^-04, alkoxy en 0^-04, (alcanoyi en C2-C4)amino, sulfo, carboxy, halog6- 
ne, cyano ou ur^ido, et Rga et 829 poss^dent les significations donn^es ci-dessus pour 8^3, R14, R15 et R^g ; 



53 




ou R30 et R31 poss&dent les significations donn6es ci-dessus pour B^^, R^s et R^g : 




oCj R32 et R33 poss6dent les significations donn^es ci-dessus pour R^3, R^^, R^s et R^g ; 




(14), 



oCi IR34, R3S, Rse et R37 poss^dent les significations donn^es ci-dessus pour R^3, R^4, R^s et R^g ; ou 




(15), 



oCi Rsa, R39, R40. R4^, R42 et R43 possddent les significations donn^es ci-dessus pour R13, R14, R15 et 
n vaut 0 ou 1 et 

et Yg repr^sentent, ind^pendamment i'un de I'autre, un reste de fonnule 
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(3a) 



ou 



-N 




(3e) 



OU Ry repr^sente un atome d'hydrog6ne ou un groupe alkyle en C1-C3 non substitu6 ou substitue par des 
substituants hydroxy, alkoxy en C1-C4, halog^ne, amino ou sulfato, 
Re et R a repr6sentent un atome d'hydrogfene et 

F^9i ^10 ^11 representent, ind^pendamment les uns des autres, des atomes d'hydrogene ou des groupes 
alkyle en C^-Ce dventuellement substitu^ par des substituants hydroxy ou alkoxy en CyC^, 
^12 ^^12 representent, ind^pendamment Tun de I'autre, des atomes d'hydrogene, des groupes alkyle en C^- 
C4, alkoxy en CyC^, (alcanoyi en C2-C4)amino, halogene, sulfo ou carboxy et 

repr^sente un groupe alkyldne en C2-Cg ^ventuellement substitu6 et ^ventuellement interrompu par un ou 
plusieurs groupes -O- ou repr6sente des groupes cycloalkylfene en C5-C7, (cycloalkyl^ne en Cs-Cyj-alkyl^ne 
en C^-Cg ou (alkyl&ne en C^-Cg)-cycloalkyiene en C5-C7 6ventuellement substitu^, 
E2 et E3 representent, ind^pendamment I'un de I'autre, un groupe alkyl^ne en C2-C8 ^ventueiiement substitue 
par des substituants hydroxy ou alkoxy en CyC^ et eventuellement interrompu par un ou plusieurs groupes 
-O- ou repr6sentent des groupes cycloalkyl6ne en C5-C7, (cycloalkylfene en Cg-Cyj-alkylfene en CyC^ ou 
(alkylfene en Ci-Cgj-cycloalkylene en C5-C7 6ventuellement substitue dans le cycle cycioalkyle par un subs- 
tituant alkyle en CyC^. 

Colorants anioniques selon la revendication 1 , ou R^ et R2 representent un atome d'hydrogene. 
Colorants anioniques selon I'une des revendications 1 et 2, ou n vaut 0. 

Colorants anioniques selon I'une des revendications 1 d 3, ou R7 represente un atome d'hydrogene ou un groupe 
alkyle en C^-C4 non substitue ou substitue par des substituants hydroxy, alkoxy en C^-C4, Rq et R'g represented 
un atome d'hydrogene et E^ represente un groupe alkyldne en C2-C8 eventuellement substitue et eventuellement 
Interrompu par un ou plusieurs groupes -O- ou cycloalkylene en C5-C7, (cycloalkyiene en C5-C7)-alkyiene en C^- 
Cg ou (alkylene en C^ -C8)-cycloalkyiene en C5-C7 eventuellement substitue dans le cycle cycioalkyle par un subs- 
tituant alkyle en CyC^. 

Colorants acides anioniques selon la revendication 1, ou et A2 representent independamment I'un de I'autre 
un reste deformule (6), (7). (8), (9). (10), (11), (12) ou (14). 

Colorants acides anioniques selon la revendication 5, ou et A2 representent independamment I'un de I'autre 
un reste de fonnule (6) ou (7). 

Colorants acides anioniques selon la revendication 1, ou n vaut 0, R7 represente un atome d'hydrogene ou un 
groupe alkyle en CyC^ non substitue ou substitue par des substituants hydroxy ou alkoxy en CyC^, Rg et R g 
representent un atome d'hydrogene et E^ represente un groupe alkyiene en C2-C8 eventuellement substitue par 
des substituants hydroxy ou alkoxy en CyC^ et A^ et A2 representent independamment I'un de I'autre un reste de 
formule (6), (7). (8). (9), (10), (11), (12) ou (14).s 

Colorants acides anioniques selon la revendication 1 , oCi A^ et Ag possedent des significations identiques et re- 
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pr^sentent un reste de formule (6) ou (7). 
9. Colorants anioniques selon la revendicatlon 1 de formule 



M,CO- 



W 



15 



20 



25 



30 




(104) 



10. Colorant anionique selon la revendicatlon 1 de fomnule 





(79) 



11. Proc6d6 pour la preparation de colorants acides anioniques de fonnule (1) selon la revendicatlon 1 , ou n vaut 0, 
caract6risds en ce qu'on fait r^agir un compost de formule 



35 



40 



A. 



(18) 



^ avec un compost de formule 



^ un compose de fomnule 



^ et un compose de fonnule 



A1-NHR1 



A2-NHR2 



(19a), 



(19b). 
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Y^-H (20a). 

ou A^, A2, ^2 Y^ poss^dent chacun ies significations donn6es k la revendlcation (1) et Z repr^sente un 
^ atome d'halogene, de pr^f^rence un atome de chtore. 

12. Proc6d6 pour la preparation de colorants acldes anloniques de formule (1) selon la revendlcation 1 , oCi n vaut 1 , 
caract^ris^s en ce qu'on fait r^agir 

a) ind^pendamment I'un de I'autre, un connpos6 de formule 



(18) 



avec un compose de fomnule 

Ai-NHR^ (19a). 

pour obtenir un compos6 de fomriule 



(21a) 



1 



et on fait r^agir un autre compost de fonmule (18) avec un compost de formule 

A2-NHR2 (19b), 

pour obtenir un compost de fonnule 



b) on fait r^agir un compost de fomnule 



50 H (21b), 
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H-B^-N-H (22a), 

Tun apr^s I'autre dans une succession arbitraire avec les composes que I'on peut obtenir selon a) de formule 
(21a) et (21b) et 

c) on fait rdagir le compost que Ton peut obtenir selon b) de formule 

avec au moins un des composes de fonnutes 

Yi-H (20a) et Y^-H (20a), 

oCj A^, A2, Rv ^2- ^1' "^2 ^1 poss6dent chacun la signification donn^e k la fomriuie (1) et Z repr^sente un 
atome d'lialog^ne, de pr6f6rence le chlore. 

13. Utilisation des colorants acides anioniques selon la revendication 1 pour la teinture ou I' impression de mati^res 
fibreuses azotees ou cellulosiques. 

14. Utilisation selon la revendication 13, caracterlsee en ce qu'on teint des melanges fibreux de fibres synthetiques 
^ et de matidres fibreuses cellulosiques, en particulier des tissus mixtes polyester/coton, en presence d'un colorant 

disperse pour les fibres polyester sous les conditions de telntures pour fibres polyester 
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